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Bci dcr elektrometallurgischeii Gewinnung 
der Metalle hat man einerseits den Vorteii die 
Materialien in sehr reinem Zustande abzu- 
scheiden, begegnet aber andererseits der nicht 

5 geringen technischen Schwierigkeit, diese rein en 
Niederscblage von den Unterlagen, also den 
Kathoden, zu trennen. 

Man bedlent sick bekanntennaCen dabei viel- 
fach der Methode des direkten Abschmelzens 

\o dcr Mctallc in den Fallen, daa Niederschlags- 
metall einen wesentlich jnedrigerenSchmebipunkt 
hat als das KathodenniateriaL So taucht man 
beispielsweise die auf Eisenplatten niederge- 
schlagenen Zinnkathoden in einen Sumpf ge- 

15 schmolzenen Zinnes uxA rieht die Eisenbleche 
mederheraus. Nachteilig bei diesem Verfahren 
ist die vern^toismaBig hohe Waxiae, die cu 
cinem Vcrziehen der Eisenbleche AnlaS gibt 
Andererseits hat men bei anderen Metallen 

ao versueht, als Mutterblechc Kathoden desselben 
Materials anznwenden, die jedoch na.turgemaB 
anfangs einen anderen ReinheitsgTad besitsen als 
die niedergescblagenen Metalle. Erst die elektro- 
lytisch erzeugten Platten, z.B. von Kupfer, 

»5 konnen ibrerseits erfolgreich als Mutterbleche 
verwandt werden, wobei dann bei der fertlgen 
Kupferplatte alle Teile denselben Reinheitsgrad 
aufweisen. Zur Ablbstmg der primaren Kupf er- 
Biederschlage, also des Muttefbleche, hat man 

3Q Methoden gefundan, die darin bestehen. dafi man 
zwischen deni ursprungHchcii Bkch ana Knpfer 



geringeren Jteaoheitsgrades nnd dem Niedar- 
schlag eine Isoktionsschicht geringer Starke an- 
ordnet, indem man die Kathoden mit Paraffin, 
Vaseline, Schmieroi, Schellack oder ahnlichen 35 
Substanzen bestreicht. Zur besseren Leit- 
fahigkeit dieser tJberartlge wird den Isolations- 
noaterialien geroahlener Graphit heigemischt. 
Von so vorbereiteten Kathodcn Iaftt sidi das 
Knpferblech verh^tnismaBig einiach in Pktten- 4* 
form ablfisen. 

Koch leichter gelingt diese Ablosung bei An- 
wendung von Atuminiurnkathoden, auf denen 
das niedergeschlagcne Kupfer oder auch Zink 
nm schlecht haftet. Aluminium jedoch hat 45 
den Nachteil, da6 es in alkalischen jLSsuilgen 
zu stark ange grift en wird und daher eine Ge- 
winnung des niedergeschlagenen Metalles in 
Blechiorm tinmaglich macht. Im Falle der An- 
wendung alkalischer Elektrolyte sind fibrigens $o 
auch die vorstehend skizzierten Isolations- 
schichten nur schlecht anwendbar, da sie zu- 
meist, besonders bei haherer Temperatur, von 
Alkali rerstort werden. 

GemlB dexErfindnngwerdeB Katbodenbleche 5$ 
ans Magnesium oder Magnesiumlegierungen, 
vomigsweise ans solchen Legierungen verwandt, 
die nnter dem waren^eicheiiechtlich ge- 
schutsten Kamen )iElektron« bekannt sind t 
die in alkali schen Losongen iibeTraschenderweise 60 ' 
einwandfreifi Kathodenbleche jiefern. 

Es ist durch Verwendung von Magnesium 
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und Magnesiumlegicningenj iiisbesondere von 
Hektronnietall, als Kaffodenmaterial gelungen, 
die Metallniederschlage in einer solchen Form 
in gewinnen/dafi man das abgescHedene Met all 
ohne grofle Schwierigkeiten Ton der Kathode 
entfcmen kanrt Das abgeschiedcne Metall kann 
in jeder beliebigen Starke als BlecH oder Platte 
gewonnen werden. Sogax in Fallen, wo die 
kathodiscke Stxomausbeute nur 20 Prozent be- 
trag, die Wasserstaffentwicklnng also sehr leb- 
haft war (8o Prozent des Katkodeneffektes), 
konnteu nock vollkommen eitrwandfreie Nieder- 
scnlage erzielt werden, die sich gut von dem 
Kathodenblech abzzehen liefien. 

Bd der Gewinnung von Ztnn kOnnen bei An- 
wendung- der erfindungsgp.mS Ben Magneaium- 
kathoden die ISstigen Nachbeile des Yerziehens 
der Eisenplatten umgangen werden. Anch bei 
der Weiflbkcheataannung unter Gewinnung 



festen Zinns kann die cifeidungsgeniaBe Vor- ao 
scbrift mit Erfolg verwendet werden. 

Die bisher notwendigen Preflvcrfahren fur 
den bei dem alteren Verfahren .katbodisch ab- 
gescaiedenen Schramm aowie besondere Ofen 
zufn Einsdunelzen der Zinnprefllinge sind bei as 
dem neuen Verfahren uberflussig. 

Die erfuidungsgemafi en Katboden sind audi 
beiapielsvreise bei der Abscbeidung von Zink aus 
ZinkatlosnDg nnd von Kadmiurn aus cyan- 



kalischer iOsang gut anwendbar. 
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Die Verwendung von Magnesium nnd 
Magnesiuialegienmgen als Katboden- 35 
material bei der dektrciytbehen MetaJl- 
gewinnnng zur Erzengung leicnt ablosbarer 
Niederschlage. 
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